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La presente invention a pour objet des alliages 
a conductivite constante contenant en poids de 
70 a 90 % d'un metal choisi parmi le groupe 
constitue par platine, rhodium, iridium, palladium, 
or, et argent, de 7 a 23 % de tungstene, et de 2 a 
8 % de rhenium. Ces alliages possedent un plus 
haut degre de Constance de la conductivite elec- 
trique sur un intervalle de temperature plus eten- 
du que ce n'est le cas pour des alliages de la tech- 
nique anterieure. 

Les alliages dits a. conductivite constante de la 
technique anterieure doivent, en general, etre con- 
fines dans un assez etroit intervalle de tempera- 
ture pour presenter une conductivite constante. 
Meroe dans cet etroit intervalle de temperature, on 
peut constater des ecarts in desirables dans la con- 
ductivite des alliages anterieurement connus. De 
tels alliages de la technique anterieure contenant 
97,9 % d'or et 2,1 % de chrome; 84 % de cuivre, 
12 % de manganese et 4 % de nickel (alliage dit 
manganine) ; et 60 % de cuivre et 40 % de nickel 
(alliage dit « Constantan j> ) doivent etre utilises 
dans un etroit intervalle ne s'ecartant que de quel- 
ques degres Celsius de la temperature ambiante 
ordinaire pour presenter un degre de Constance 
satisfaisant de leur conductivite. D'autres tentati- 
ves en vue de produire des materiaux a conduc- 
tivite electrique constante ont implique I'utilisa- 
tion de structures composites dans lesqueues les 
variations de conductivite intervenant dans diffe- 
rentes parties de la structure se compensent mu- 
tue&ement en donnant a la structure une conduc- 
tivite globale ou resultante constante. 

Les alliages faisant 1'objet de la presente inven- 
tion sent des alliages ternaires comprenant une ma- 
jeure proportion d'un metal choisi parmi le grou- 
pe constitue par platine, rhodium, iridium, palla- 
dium, or, argent, allie a une minime proportion 
de tungstene et a. une minime proportion de rhe- 
nium. Ces alliages ternaires ne presentent qu'un 
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faible ecart de conductivite dans un intervalle de 
temperature s'etendant de 70 a 500 °K. On obtient 
une conductivite constante sans ecart dans un inter- 
valle de temperature s'etendant de 100 °K jusqu'a 
environ 220 °K en utilisant ces alliages. 

Bien que Ton puisse elaborer I'alliage par fusion 
a. partir des trois metaux separes, il est plus com- 
mode de tdrer parti d'alliages disponibles de tung- 
stene a 25 % de rhenium- Grace a l'utilisation d'un 
tel alliage tungstene-rhen ium, la preparation des 
alliages a conductivite constante en question se 
trouve notablement simplifi.ee etant donne qu'il suf- 
fit alors de fondre et de dissoudre mutuellement 
seulement deux ingredients solides. L'elaboration 
de 1'alliage consiste alors simplement a fon- 
dre de 70 a 90 % en poids de Tun des metaux no- 
bles avec de 10 a 30 % de Talliage tungstene-rhe- 
nium a 25 % de rhenium. Cette elaboration s'ef- 
fectue par mise en ceuvre de modes operatoires 
bien connus dans la technique anterieure. On place 
les cons titu ants metalliques dans un creuset en cui- 
vre refroidi par une circulation d'eau, puis on les 
fond dans un four a arc electrique sous atmos- 
phere d'un gaz inerte. Pour ameliorer I'homoge- 
nees de 1'alliage, on refond plusieurs fois des four- 
nees d'alliage ainsi obtenues. 

Le tableau suivant permet de comparer des allia- 
ges dits a conductivite constante de la technique 
anterieure avec les alliages a conductivite constante 
faisant 1'objet de la presente invention. 

(Voir tableau page 2) 

De l'examen du tableau ci-dessus, il ressort que 
rintervaile de temperature dans lequel la resisti- 
vite des nouveaux alliages en question reste cons- 
tante est beaucoup plus etendu que dans le cas 
des alliages connus exist ants. Les valeurs de <z pour 
les alliages connus n'apparaissent applicables que 
dans un etroit intervalle de temperature. Si 1'on 
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Composition do l'alliage 



Pt 70, W 22A Re 7 ,5 . 
Ailiage Au 97,9, Cr 24 
Cu 84, Mn 12, Ni 4 (n 
Cu 60, Ni 40 (« Constanta! a) . 



— 2 — . 

Valeur dc la r&astivHe 
indepeadante 
do la temperature 

microohm-em 



11.200 
32 
45 
44 



P as' 

P = resistivite de i'eehantillon (ohm-em) 

™ — temperature absolue en degres Kelvin (°K). 



considere un interval de temperature pins We 
pour les alhages anterieurement connus, dors les 

etant donne leur haute resistivite, les nouveaux al 
•ages aasaut Pobjet de la preset inve^rT sTpi" 

STu '^T * c -ductivite ^- 
tonte de tres faxble encomhrement, ce qui ^ 

A ^f^/^^Snetiques^rS. 
La ductihte des alliages ternaires en questS 
est tres variable. On peut avoir recoup a dSTSC 
temen* thermiques pour accroitre fa ducSe de 
S^T" ^v'™ tel ^tetnent theruuque est 

p^rii-r raison de 863 ^ Cities q 3Ur s 

SST" t^T?- ° n P eUt des dispo! 

sxhfe a conductive constant* par mise en o3 e 
des modes operatoires normalises clSSqueT couX 
^t par exempie essentiellement a appl^er T k 
SS,-^ ^ des con!* 

nSTi! « I 56 5,11 m sa PP° It « ceramique, 

to soudure fusible dite tendre, on par la techni- 
gue de soudage du genre autogene) ou LSes a 
des conducteurs efectriques de toute sorte par ^se 
en oeuvre de techniques classiques. 

U ne faut pas perdre de vue que le specialiste 
pent fakement hnaginer et utiliser encored ^! 



«ccr' (*) 



poO 
0,1 X 10-* 
10 x io-« 
8 X 10-6 



Intervoilc 
de temperature 
pour la valeor 



°K 

100-200 
191-308 
Env. 298 
Env. 298 



hreuses autres variantes sans s'ecarter pour autant 
de 1 espnt nz de la portee de la present 



ST"™ 3 P°, ur oh i et > Principalement : 

• rise en ~ .? 3 constante caracte- 

rise en ce qu'il comprend essentiellement une ma 
jeure proportion d'un metal choisi pS T™ oa 
pe «,nsnrue par platine, rhodium, lidiuxn, JSC 

tte etl^i Une j mmime P'oportiondeLts- 
tene et le reste etant du rhenium afin que l'alliage 
final Po^ede une oonductivite rektiv^ent^S 

=isr»KSi as- 

3« ' Une resistance electrique caracterisee en ce 
quelle est essentiellement constitute paTun dlia 
ge contenant en poids 70 % de platine 1>5 % 
detungsteneet 7,5 % de rhenium. ' * 
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